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L 1 invention a pour objet un procede d f assemblage par collage d f articles 
textiles, en particulier d 1 articles de lingerie confectionnes en mailles, no- 
tamment des sous-v$tements lagers tels que des eollants ou des slips. Ces 
articles comportent fr^quemment un assemblage realise* par couture dont la r£a- 
5 lisation n^cessite une intervention manuelle. 

II a maintenant ete trouve un procede permettant de r£aliser par collage 
I'assemblage d'articles textiles ; les assemblages ainsi realises sont esthe- 
tiques, elastiques et resistent aux efforts mecaniques ainsi qu'a la teinture 
et au lavage. 

*0 L' invention concerne 1» assemblage d'articles textiles, en particulier 

d 1 articles textiles confectionnes en mailles, selon un procede qui consiste 
a superposer les parties des articles k assembler, h imprSgner partiellement 
ou totalement ces parties au moyen d'un prepolymere liquide de polyurethane 
comportant des grouperaents isocyanate libres et a r^ticuler le prepolymere au 

15 raoyen d'un ou plusieurs composes r^agissant avec au moins deux groupements 
isocyanate. 

Le prepolymere de polyurethane raentionne ci-dessus est obtenu par une 
reaction prealable entre un ou plusieurs composes comportant des a tomes d'hy- 
drogene actif et un ou plusieurs polyisocyanates organiques, ces composes 

20 etant mis en oeuvre en quantity telles que le rapport entre le nombre total 
des atomes d'hydrogene actif des composes en contenant et le nombre total des 
groupements isocyanate des polyisocyanates organiques soit compris entre 0,50 
et 0,80 et de preference, entre 0,50 et 0,60. 

Les polyisocyanates organiques sont de preference choisis parmi les poly- 

25 isocyanates aromatiques tels que le tolylenediisocyanate couramment appele TDI 
et utilise commercialement sous la forme de melanges des ison&res 2-4 et 2-6, 
les melanges les plus frequents contenant 80 % en poids ou 65 % en poids de 
I'isomere 2-4, et le diphenylmethane 4-4 f diisocyanate, couramment appele* MDI. 
Le TDI et le MDI peuvent ^galement Stre utilises sous une forme brute ; le TDI 

30 brut est constitue* par le produit de la reaction du phosgene sur la tolylene- 
diaraine brute contenant divers isomeres et des amines condenses, tandis que 
le MDI brut r^sulte de la condensation du phosgene sur le produit non purifie" 
de la reaction entre l f aniline et le formaldehyde. Les polyisocyanates orga- 
niques peuvent egalement §tre choisis parmi des polyisocyanates aliphatiques 

55 comportant un groupement aliphatique sature ou insature, tels que l f hexamethy- 
lene dlisocyanate ou l'isophorone diisocyanate. 

De preference, les composes comportant des atomes d'hydrogene actif sont 
constitues d f au moins un polyether-polyol obtenu par polyaddition d'un ou plu- 
sieurs oxydes d'aleoylene, tels que l'oxyde d'ethylesne et/ou l f oxyde de propy- 
lene, sur un ou plusieurs composes, tels que l'eau, des glycols, des polyols, 
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des amines ou des alcanolamines, comportant en moyenne par molecule entre 1,5 
et 8 et, de preference, entre 1,5 et 3 atomes d'hydrogene actlf. Le poids Equi- 
valent moyen de ces polyethers-polyols, qui est egal au rapport entre la masse 
moleculaire moyenne et le nombre moyen d f atomes d'hydrogene actif par molecule, 
5 est avantageusement eorapris entre 500 et 1 500 et, de preference entre 500 et 
800. 

Le compost comportant des atomes d'hydrogene actif peut egalement Stre 
constitue par un polyester-polyol obtenu par esterif ication d f un ou plusieurs 
polyacides organiques par un exeks d'un ou plusieurs polyols. 

10 Le prepolymere de polyurdthane peut Stre prepare de toute maniere connue, 

en partieulier selon les procddes decrits dans les brevets francais N° 
1 565 597 et son addition N° 2 052 17^. 

En variante, les groupements isocyanate libres du prepolymere de polyur£- 
thane peuvent Stre masques d'une maniere reversible, par exemple sous la forme 

15 d'une corabinaison avec un compose phenolique, Ainsi qu'il est connu, de telles 
combinaisons peuvent Stre dissocides par chauf fage, afin de lib^rer les grou- 
pements isocyanate libres du prepolymere. 

Le proce^de* de 1' invention peut Stre mis en oeuvre par superposition des 
parties des articles k assembler et impregnation de ces parties au moyen du 

20 prepolymere. Cette impregnation peut etre effeetuee de differentes manieres, 
par exemple en deposant une bande continue du prepolymere, d'une largeur par 
exemple comprise entre 0,1 et 10 mm, sur une des parties a assembler, au moyen 
d'un dispositif tel qu'un tube adducteur susceptible d'Stre associe k un galet 
rotatif qui perraet d'exercer simultanement une pression sur les parties k as- 

25 sembler ; le prepolymere ainsi depose penetre par capillarite dans les parties 
k assembler. En variante, chaque partie k assembler peut Stre separement en- 
duite de prepolymere, avant d'Stre superposee sur les parties des articles k 
assembler* II est egalement possible, au lieu de deposer le prepolymere d T une 
maniere continue, de realiser le dep8t de gouttelettes distinctes de prepoly- 

50 mere, a faible distance les unes des autres, sur le trace de la ligne de col- 
lage. 

Le prepolymere est reticule au moyen d'un ou plusieurs composes liquides 
comportant au moins deux groupements susceptibles de reagir avec des groupe- 
ments isocyanate ; ces composes retieulants - egalement denommes retifiants - 
35 peuvent etre constitues par de l'eau, des amines telles que l'isophorone-dia- 
mine, des polyols tels que le butane-diol 1-4 ou le trie thy lenegly col ou des 
polyethers-polyols tels que des condensats d'oxydes d'alcoylene sur la trietha- 
nolamine. Ces composes sont mis en oeuvre en quantite suffisante pour reticuler 
le prepolymere par reaction avec les groupements isocyanate libres contenus 
dans ce dernier. De preference, le prepolymere est reticule par de l f eau, qui 
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peut etre associee kunoua plusieurs des composes reticulants mentionnes cl- 
dessus. Selon une variante, le retifiant peut etre constitue' d'une cetimine 
obtenue par combinaison d'une amine et d'une cetone ; par hydrolyse, la ceti- 
mine r^gdnere l f amine dont elle est issue. Par commodity, la cetimine peut 
Stre meiangee au prepolymere et la reticulation est obtenue par addition d'eau 
ou de vapeur d'eau. 

II peut Stre utile, dans oertains cas, d'ajouter au prepolymere un com- 
post gonf lant les fibres des articles textiles k assembler. Ce compose gon- 
f lant peut par exemple etre constitue de 10 a 30 % en poids par rapport au 
prepolymere, d l un solvant tel que le dime*thylformamide pour l f assemblage des 
polyamides, le chlorobenzene pour les polyesters, le dim^thylsulfoxyde ou les 
nitriles pour les polyacrylonitriles et l f acetone pour les chlorofibres comrae 
le polychlorure de vinyle. 

Lorsque les articles sont.teints apres l' assemblage, 11 peut Stre utile 
*5 d'ajouter au prepolymere ou au retifiant un ou plusieurs composes uniform!- 

sant la teinture des parties collees et oelle des parties non collies. De tels 
composes peuvent notamment Stre constitufe d 1 agents de reserve tels que des 
tanins ou des forraophenolsulfonates de me*taux alcalins. 

La reticulation peut 3tre aeceieree au moyen d T un ou plusieurs cataly- 
seurs, parmi lesquels les composes detain et les amines tertiaires sont les 
plus usuels. Ces catalyseurs peuvent notamment etre const! tuds par de l f oc- 
toate stanneux, le dllaurate de dibutyletain, le diac^tate de dibutyietain, la 
triethylenediamine, la trimethylpiperazine ou la dimethriethanolamine. Ces ca- 
talyseurs sont generalement mis en oeuvre en quant! tes comprises . entre 0,1 et 
1 % en poids par rapport au prepolymere. 

Xa reticulation peut Stre realisee de differentes manieres, par exemple 
par pulverisation du retifiant sur les parties k assembler, avant ou apres 
application du prepolymere. En variante, la reticulation peut Stre effectuee 
dans une enceinte contenant le reticulant k l'etat gazeux, par exemple en fai- 
30 S ant circuler les parties a assembler sur lesquelles le prepolymere a ete ap- 
plique, dans une etuve contenant de la vapeur d'eau. 

Lorsqu'un catalyseur est mis en oeuvre, celui-ci peut 8tre applique k 
tout moment de la mise en oeuvre du procede, par exemple en meme temps que le 
prepolymere ou que le reticulant ou separement, avant ou apres I 1 application 
35 du prepolymere ou du reticulant. 

Les articles textiles assembles selon le procede de 1* invention sont sus- 
ceptibles de recevoir les traitements habituels de f inition, tels que la tein- 
ture. Us presentent, k l'endroit des assemblages, une elasticite et une resis- 
tance mecanique suffisantes pour satisfaire aux besoins d'un usage normal. 
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Exemple 

a/ Preparation d f un prepolya&re de polyur£thane 

Un polyether-triol de polds mol^culalre d f environ 3 000, obtenu par reac- 
tion d'oxyde de propylene sur de la glycerine, est d^shydrate* par chauffage, k 
5 une temperature d* environ 12 O °C, sous une pression infe"rieure k 20 mm de mer- 
cure, pendant une heure. 

On refroidit ensuite ce polyether-polyol j sa teneur en eau, mesuree par 
la me*thode de Fischer, est de 270 ppra (parties par million en poids). 

On Introduit dans 100 parties en poids de ce polyether-polyol, rapidement 
10 et sous agitation, une quantity de tetrachlorure de titane correspondant k 

350 ppm, .puis, une minute apres, 17 parties en poids de tolylene diisoeyanate . 
On chauffe le melange et on maintient celui-ci pendant 3 heures k la tempera- 
ture de 70 °C 

Le prepolyraere obtenu presente un taux d'isocyanate e*gal k 3,55 % en poids 
15 et une viscosite de 160 poises. Ce pre*polymere est melange* k 25 % en poids de 

dime thy If ormamide . 

b/ Assemblage d f un collant 

Un collant en mailles de polyamide ecru de 20 deniers est assemble par 

superposition des parties k relier. On applique par pulverisation sur ces par- 
20 ties superpose"es une solution aqueuse eontenant 5 # en poids d f isophorono-dia- 

mine ; cette solution, qui constitue le re*tifiant, eontient en outre 0,5 % en 

poids de trie* thy lenediamine en tant que catalyseur. Au moyen d'un dispositif 

k seringue, on applique ensuite sur les parties superpos£es une bande continue 

de la solution de pr£polyraere de 0,2 mm de large. On fait pe*ne*trer la solution 
25 dans les parties a assembler au moyen d**m galet de teflon qui presse les unes 

eontre les autres les parties k eoller. Le collant est ensuite place" dans une 

etuve k 80 °C pendant 2 minutes. 

Le collant ainsi assemble est ensuite teint selon les techniques habi- 

tuelles. 

30 Par rapport k un article similaire obtenu par couture, le collait assem- 

ble selon l f Invention est k la fois plus eiastique h I'endroit de l'assemblage 
et plus agreeable k porter. II est en outre plus economique k fabriquer, en 
raison de la suppression de la couture. 
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REVINDICATIONS 

1/ Frocede d 'assemblage d } articles textiles, er* particulier d 1 articles textiles 
confectioners en Miller, caracterise en ce qu'il consiste a superposer les 
parties des articles k assernbler, a imprSgner partiellement ou totalement ces 
parties au moyen d'un prepolymere liquide de polyure thane comportant des grou- 
pements isocyanate libres et a retiouler le prepolymere au moyen d'un ou plu- 
sieurs composes comportant au moins deux groupements susceptibles de rcSagir 
avec des groupements isocyanate, tels que l'eau, une amine, un polyol ou un 
poly^ther-polyol. 

2/ Procede revendique en 1/, dans lequel le prepolymere est prepare par reac- 
tion entre un *u plusieurs composes comportant des atomes d'hydrog^ne aetif et 
un ou plusieurs polyisocyanates organiques, ces composes etant mis en oeuvre 
en quant ites telles que le rapport entre le norabre total des atomes d 'hydro- 
gene actif des composes en eontenant et le nombre total des groupements iso- 
cyanate des polyisocyanates organiques soit compris entre 0,50 et 0,80 et, de 
preference, entre 0,50 et 0,60. 

3/ Procede revendique en 1/, dans lequel le prepolymere est prepare par reac- 
tion entre un ou plusieurs polyisocyanates organiques et un ou plusieurs poly- 
ethers -polyo Is obtenus par polyaddition d'oxydes d'alcoylenes, tels que 
I'oxyde d 1 ethylene et/ou I'oxyde de propylene, sur des composes comportant en 
moyenne 1,5 k 8 et, de preference 1,5 k J atomes d'hydrog&ne actif par mole- 
cule, le poids equivalent moyen de ces polyethers-polyols etant compris entre 
500 et 1 500 et, de preference, entre 500 et 800. 

4/ Procede revendique en 1/, dans lequel la reticulation est acceieree au 
moyen de catalyseurs tels que des composes d'etain et/ou des amines tertiaires, 
mis en oeuvre en quantites generalement comprises entre 0,1 et 1 # en poids 
par rapport au prepolymere. 

5/ Procede revendique en 1/, dans lequel le prepolymere est depose sur les 
parties des articles a assembler selon une bande continue ou discontinue de 
0,1 & 10 mm de large au moyen d'un dlspositif comprenant un tube adducteur de 
prepolymere eventuellement associe k un galet. 

6/ Procede revendique en 1/, dans lequel les composes reticulants sont appli- 
ques sur les parties des articles k assembler avant l 1 application du prepoly- 
mere. 

7/ Procede revendique en 1/, dans lequel les composes reticulants sont appli- 
ques sur les parties des articles k assembler apres I'applieation du prepoly- 
mere. 

8/ Procede revendique en 1/, dans lequel un agent gonflant les fibres des ar- 
ticles textiles est ajoute au prepolymere, en proportion comprise entre 10 et 
30 % en poids par rapport au prepolymere. 
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9/ Precede revendique en 1/, dans lequel-un ou plusieurs composes uniformisant 
la teinture des parties collees et celle des parties non collees, tel qu'un 
tanin ou un formophenolsulfonate de metal alcalin, est ajoute* au prepolyraere 
ou au compost reticulant. 
5 10/ Au titre de produits industriels nouveaux, les articles textiles assembles 
selon le proeede" d€crit dans l , une quelconque des revendication 1/ a 8/ in- 
cluses. 
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